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Prooemium. * 

A 

lougis retro temporibus in ufu eft , curfu 
academico perado, Specimini quodam erudidotiis» 
quos in Scientiis fecerimus progrefTuSt graviOimo 
Dodorum ordini teftari. Hunc mor^m fequor^ 
nihil aliud in votis habens , quam.ut .BENIGNIS- 
SIMUM NUMEN & huic opelte, '& univerfis^ 
meis- ftudiiSy vel potius ExceUentifftmorum atque 
Experieniijjimorum Profejforum Argentinenpum in me 

formando laboribus benedicere velit Hisce meis 
Fneceptoiibus leterne colepdis pro mentis &tisfit> 

A i 
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cere nequeo» hocque adeo .arduo officio in ejiismo- 
di Speciminis prooeniio fungi velle, temerariuni 
pflet. Perlccotare vafta Europse regna ubique fere 
Viros in Re medica pnecellentest Afanae Scbobe 
Argentinenfis ohm Aiuinnos fuifle invenies. Ma- 
jora haec funt cclcbenima: Proftiiroium famse, & 
validiora teflimonia, quam verba , quas non raro 
poft foieHmem CandidatiDilputationem plane pere- 
unt, necrgovelhonotiiicentiUimis formulis affen- 

tari If/ts videar , devoto peOore animi fenla fervare 
malo* Argumentum hujus Speciminis ex confilio 
Sluftris Sfi£laianmI| mei in Chemicis & Re 
medica Praeceptoris fumme colendi elegi. Ampli« 
tndo niateriaB pro digaitate eandem me tradare ve- 
tuit) mecum itaque conilituiy hisce in paginis fo- 
lummodo tradereprimas lineasy leu mails, epito- 
men operis cujusdam majoris , quod de Hiftoria 
JOinefarum Feiri Naflbvioo - Siegenenfium proxi* 
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mo in lullro, juvante DEO, elaboraturus fum. 
nrovidentia adoranda divina noloit^ meperiatloa* 
gum tempus in Univec&tate Argentoratenfi veria* 
riy ut DiiTertationem exarare potuiObm} quae in 
Audorum cxcellentium Bibliothecis locam toerl , 
iBCMTDinqne Scriptis all^aii niereatur t adhsecVlii 
eruditi ftadium medicum ipii emenfi , optitne no- 
runt, quam Valium medic<e artis aequor ftudiofis 

fitarandum^ quare hoc Spedmdn folommodo tan- 
qnam non fat maturum ingenii foetum coididerati 
«^ volo. Cum vero fkn&A me teneantquafi vota^ 
omnes animi vires ad nltimum vitas halitum inda> 
gatiom natoras, officio erga proximnm in genere & 
a^otum in fpecie, ad majorem DEL £^oriam » ut 
impendam, fine vel levitatis vd vaiiitatis furpicio«> 
Mf & fotoros labores Benevolo Leftori promitte- 
re me pofle videor. Cetemm prsefenti qaaliconqoe 
ppufculo veniajn utdctatque&Yeat^ enixerogo^ 

r . • ' 
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— ^ — qiui fuh fole flimty honto detegcre mm potfji $ 
quarendo quidem l(dfOrat » nec tcanen invenit ^ fe fapietUem ^ 
ilbtd eognifurum gjfe credit: mhiiotumut rem perfpicere 
nequit,. - . 

S A L 0 Jn O Ecclef. Fill. if. 17* 
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SECTIO PRIMA. 



DE 

MINERIS FERRI NASSOVICO - SIEGENENSI- 

BUS EARUMDEMQIJE FUSIONE. 

J. I. 

l-'rincipatns NafTovico - Siegenenfis , fub gradu 
f I latitudinis borealis fitus, verfus feptentrio- 
nem We/ipbaUdm proprie fie di<3atn , verfus orientem 

Comitatum Wittgenjleinenfem ^ verfus meridiem Prin- 

dpatum DUlaikwrgerfemt occaTum vero^ verfus Co- 
mitatum Sa^nmlem vicinos habet a) , & fefid do- 

B 



fl) Omnes hae cixcumjactiices regioiies ad Gofflmetchim metaUicnm 
Vaflb?heaUqii!dGOiitribiiii]it; ComiMtts Wit^s^t^Mmm/Si tttagieLn 
farbomim Ilgneomm quandtatoii pendit; X)m^ WtfifMis 9t 
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^ ( lo ) 5* 

minio Semtjjim Pmeipk BelffiJkderati Lteumtenentu 

fiibjedus eft. Regio h.cc circa quatuor cum dimi- 
dio miiliaria a Comitatu Wittgenjieinenfi^ uique ad 
Comitatum Saynntfm in longitudinem; & si Wejl^ 
pbalia ad Principatum DiUenburgicum ufque duo, & 
quod exceditt milliariai in latitudinem porre^bi) 
penitus montibus exceUis, frugtferis amoenirque 
vallibus dillinda, rlvis magnis 6c jucundis perlui- 
tur* Moatium praeterea ubique fylvis & nemori- 
bus obfitorum abyfli , metallorum magnam, prae- 
fertim Martis, copiam largiuntur. Incolarum di- 
ligentia &aflBduitas, fihifce natturae commodis jun- 
gantur, facile liquet, commerciuni metallicum ibi- 
dem locorum maximi eOe momcnti : & revera in 
bac non nimis fpatiofa regione o&odecim ferrifodi- 
nas ditiflime obtinent 3), prxtcr illas, quas modo 

CondMtu Mwthis purtim cubooes mittimty partim lemnn ft 
c^t^em crndnm ennitit Mt^tOm S)iBmbittg»fii omiiittai 
optuiio feiro gmdenSt fi neoellitas five defiedi» urget^ fttran 
cmduni mlttit, CmiMm demum Stt^ttaifh fbmadbiis iiuerdiiiii 
niinms profpidL 

Metallarii NafTovici latomias mards duo in genera dividunt, kk 
fodinas ehalybU} ft fbdinas feed} iUc jninerani marttt albam» 
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^ C II ) 9# 

aliquid , modo nihil metalli pendunt Untverfie 
hse latomise fedecim fornacibus magnis furoriis oii- 
neras profpiciont. Sed hie notandum, has forna* 
ces quotannis muda per tredecim ad quatuordecini 
feptimanas, & quideni autumno, fundendi licen- 
tiam habere tf). Hoc non obftante,in ejolmodibrevl 
temporisfpacio uonagintamilliacentenariorum ferri 

B2 



cttjos indoles nondam fiitb cognita , largiuatnr; hm T«n>&fiiMfj> 

U rpeciem pendunt ; notatn prse aliis dignae funt. 

Der Maj^ener Stab/berg in prasfedura Hi/gettbacenji , cujus vent 
go orgyias in longitudinem , inter parictes vero ad 14 orgyi^is 
in latitudinem porredla, fola 6 fornacibus niineras profpici*: : jam 
ultra IV Secuia floruit* ILeli^uas chalybis fodifias brevitatis gra* 
tia recenferc nolo. 

Prioceps ferrifodina eft tUe EifeH'Zecbt^ opus ▼etuftifltmiiiiit 
Gujua vena iterom 80 orgyiat in longicudinem, in hdtudinem vera 
Inter parietea 10 ad la orgyias ponedta eft. 
«) Per reliquum enim tempua plane qnieTemit; haee oonfiietodo qui. 
dem non admodmn ntilis mihi ^etur , quod majori metalli ftm- 
dendae copiae valde obeft. Princeps hujus reftridbe licentise cau. 
fa dubio procul polidca eft; omnes enim iodina; & officinx ex- 
codoria; ad incolas pertinent: hinc norma neceffaria eft, ne unus 
prx altero majus inde capiat emolumentum. Prasterea incolx te« 
mere opinantor, libera concefia fiiodendi poteftate pretium mer<- 
cium fetreanim dimuiQtttin iii» 



( Id ) s» 

tc chalybis cnidi » omnes fornaces fimul fumtiB 

pendunt , qux metalla triginta Sc unam officinas 
malleatorias exeicent, ubiin contos, in commer- 
cium yenientest cudantur* Pauca baec de condi* 
tione hujus terrx dixiffe iufticiat; pleniorem enim 
hiftoriam in opere majori i in prooemio promiilb » 
traditurusfunu 

J. It. 

Anteqaam fiibAantias, ex qulbos Mars Naflb- 
vicus extrahitor, exadius deter rninem, in genere 
j^tisedamde omnibus metalUsimperfedis mihi dicen- 
da funt Haec metalla, per certum temporis fpa- 
tum iibimet ipRs relief in terne fpeciem fatifcunt: 
Uli non abfimilem, qus oritur , fi eadem metalla in 
fuis mendruis foluta, ccrtis iubflantiis, ncc non 
per & praecipitantur d). Ha&c terra in Chemia me- 

d) De territinetallicli eanindemqne differentlif fnnltDm dinerendmn 
eft. Sed hoc non eft hujus loci, cf. ergo CI. LtiiAiANNi yilf* 
haudhtttg von dm MctuL'- MUttern pag. 44. & fq. ; terrain metal- 
licam vitTefcibiicni ciTe /luctor credit , & hac de re cum co difpu- 
tate nplo. vid. prxterea D. JoACH. fifiCHERI experimentum no» 
Yiin w cHnoIiiiii de maea wcauia perJpe£lla^ £jusd.>^ 

Digitized by 



^ ( 13 ) 

tallurgica' terra metaUica didtor. In hac ip& terra 

ratio metallorum divciTitatis latet. I'erra cupri cu- 
prum, terra ferrl fenuna » foio adjundo phlogiito 
hrgitun Pritnum ergo, qaod de omnibus metallis 
imperfedis nobis animo filtere podumus, hoc eft ^ 
hsBc ant in forma metaUica, aut line eadem, in for- 
ma calcis metallicds reperienda eOe. Duo itaque 
dantur minerarum genera fuperiora; has enim five 
calcem metalltcam, fivemetallumipfum, licet in 

atomos dilpciium , in icmct ipfis continent : utrum- 
que iterum genus in Ipecies multiplices iubdividi 
poteft, fecundum diverfitatemfubftandarum, qui- 
bus nietaUuni in uno aut altero ftatu mixtum efle 
poteii Ne nimis prolixus fim , di(ksi modo ad Mar- 
tem applicabo, 8c ejurdem* minerarum duo genera 
ftatuciellcebit^j; nimirum mlneras ferri caicifor- 

B 3 

ttrrem. Suppl. %. Stahi. Opifi, cb^m, pbyf, nuiL mt^f. Si^temb* 

Cap. 6. 

f) Syftema Celefa^ Crovstxdtii feqnens aatDiani ipfam feqni mi* 
Id Tideof. c£ Ejus.d. Vtrjucb mur ttmem Mtmr^offts m 4rr 
JndnfwNsr- Taheih^ No. 7« ft Sfphos ibidem indicatot. Dividit 

. tarn Sad ttdMsu ia dM giBOsti i 

c 
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^ C 14 ) 

mes, & ferram mineralifiitum* In illis calces ferri, 

in his vero ferrum ipiuin continetur. Cum vero 
hoc inetaiium ubivis copiofe, & Tub adeo variis clr- 
comftantiis reperiatur, infinita inde minerarum 
Martis varietas facile colligi poteft. Certo fenfii fere 
omnes vegetabilium & animalium fucci terram ferri 
vehunt/}. Hoc non mirum ; primo enim qiiotidie 
ferrum in communi vita ufurpatum, iterura in tei:- 
ram abit, & hump mifcetnr; ibi per acidum uni- 
verfale folutum , humori terreftri unifcum, una cum 
fijccis in vegetabilia afcendit, quae demum ab ani. 
nialibus comefa, in fanguinem mutantur. Secan* 
do me noii iidieieos crimine notandumefle duco, 
fi me credere fateor, omnia metalla a natura in for* 
ma verametallica produci, quodque fecundum co- 

& impuras , & in ferrum mineralifatum , aut folo fulphure fatura- 
turn, aut una cum fulphure aliis fubftantiis unitum (Stc. AliiAu- 
^oies alia quoque fyftemata excogitavecunt , quae vero recenfere 
nimis proHxum eflet. 
/) De fefro ia fanguine humsno nmltus eft III db Hallbr in ftiis 
Skmmtk Pi!<^;i]g/4Toiii.IL libr.V. Se&.t^ $.4}. & in Sea. 4, 
S*9, ft It. & alibi magniu Vir aflerit, animalia ferrum {adlc ex 
plantis habere pofle. AuOoritat ILlllerz mflii hac in mea tb«fi 
fuffidt 
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^ ( If ) 9» 

randem iMturam firmius aut laxlus fiio phlogifto 
mixta; hoc t]iwque ocyus autferius, adhuc in ter- 
ra indufa, iteram exhalent £^ Unde evidens eft , 
parum reperiri poUe ferri nativi, & minenc, qu» 
a magnete trahatur. Phlogifton enim eorum exha- 
latum eftf & in fblione iis rurfos adjungi debet 

f. m. 

Nullum ferrutn mineralifatum ilricie Tie ditl:uin 



g) Nulla qoidem Claroriun Viromm audoritas banc meam hypothec 
fin, quantum mihi innotefcit, fufiolcit; attamen nihi?idetur» 

fcm fumme probabilem eflTe: varietas mineraruin calciformium, 
in quibus ictapcr uit;i pr.c akcra nujuri quaaiitatp phlogifti gaudet, 
probare videtur, has mincras in ca ratione fuae origini propiorcs 
eflc, qua principio inflammabiii imbuta funt. Sequeretur cx his, 
ut ea minera calciformis , quse ferrum in forma metalUca contiaet, 
nnperrime a natura fit produda; econtrario quae ex folacalce 
metallica conftat , vetuflior , ita ut per adeo longvm tenpof 
phlogifton plane ezhalatnm fit De fieno minecali&to hie nonlo- 
quor; notum enim el|, quod menftnia in Iblutione metaUoron 
Imperfedorum eadem metaUa Too phto^fto privet, ft £ecum 
uniant Curt vero principiom inflammabile arAins cum fubftan* 
tiia mineralibuv irolatiJibus , ob majorem cum iis affinitatem , co- ' 
h«reat, patet, in ejusniodi mineris quidtm lut plilogifti adeflc 
pofle , quod vero non cum inetaUo, fed cum altera £ubih(ntia foU 
vente imitum e& 
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^ ( 15 ) 9# 

in Frincipatu Siegenenfi reperitur. Omnes cnim lapi- 
desferrutn pendentes hoc nietallum in forma calcic 
& qiiidem magna in copia vehunt Hinc omnes 
miiierae ferri Siegenenjc* ad genus minerarum calci- 
{brmiom pertinent* Hoc non obUiantef a natura 
ipfa esedem mineix in duas diverfiflSmas (pedes fant 
divifae, qiioniam quaevis fpecies propriis in fudinis 
proftat Solo afpeiftu jam optime has mineras dif- 
tin^ucic poflumus, una bruni eft coloris, altera aU 
bicans* In fuiione ulterius diverfam monftrant in- 
dolem, de qua vero infra loquar. Mineram brunam 
ad ipeciem Hacmatitarum pertinere cenfeo ; cum ve- 
ro terra calcarea gaudeat, banc fpeciem Hamatiten 
^^Mfc^fr^tf appellarelicebit: alteram vero albican* 

temj Mmram cbaijiis albam dicQ bji quia \ cruLU 

chaiybem 

/;) Cl. Cronstjedt in Opere Topia dtato $. & SI* dua« ifajfo* 
vico- Siegenmffs ferri minerarum fpecies fecenfet, mineram albam 

appcUat nnnerum ferri albam ^arttcuUs mcaceis^ in qua terra cal- 
carea martc intlme mixta Ht. Verum eft , terrain quandara mar- 
te intimc mixcani die , fed an vera fit terra calcarea, nondum 
iktis notum ett. In igne <iuidem calcaream naturam indicat. An 
luee ts$msa. term ad minens caioifomes iieiuaeat, adbuc in du^ 

bit 



I 
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dialyhem largitur. Me faltem judice, hae minera- 
rum {pedes omnium funt utiliiiima^ : certum enim 
eft 9 fubftantias minerales vohtiles ferrum vehentes 
hoc metallum multo modo licdere&deftruerepofle; 
in igne enim avolantesy certam ferri <juantitateni 
fecom rapinnt, nulla quoquearte hsefabftantlxpe* 
nitus ab ipfo metaiio feparari poiiuat: hinc raro 
veram & bonam ferri indolem acqniretf fed fragile 
eft, fsepe fcifluras & rimas agit, multatn pr»terea 
operam requirit, fi ferrum bonx notae fieri debet) 
ut taceam, quod tain metallarii quam ferrarii circa 
has mineras verfantes, multis morbis obnoxii fint. 
Omnes ha& i\linerae Na(fovicas in tradlibus metalli- 

c 

■ ■ ft 

bio eft: non nartem in fonni calds , fed in fbrma netalKca con* 
tinet* Uftiilata enim 9 magnete tnihitur , ft' plane cnida, in $dm 
do TJtrioliqp roluta^ Vitriolum Martis largitur ; hinc eandem po- 
tios ferrom per terrain quandam propriam minerapfiititm appellare 

mallem. "Alteram Siegtnenfem minerarum fpecieni, quaro fpeciei 
Haemadtarum adnumeravi, Auctor fub nomine tcrrac calcarcae> 
marte intime mixta? atquc fpatofx , briini coloris recenfet. Scd 
cum omnes Fere Hxmaticarum qualitates pofiideat, & iimui terra 
calcaxea eadem inttme mixta gaudeat, banc fpectem CubAomige 
HsematitK tern calarea nuxtsejcompieliefideie Toloi*^ 



«<K ( 18 ) 5^ 

dS) more natone confueto » inter faos parietes re* 

periuntiir; ibidem cuneo &malIeo, in Metallario- 
rum idiomate, ^mM mi @d&lagelf & puivere 
pyrio, methodoordinaria eruuntur, Scperputcuin 
extiiibuntur; ibiin taberna quadamfupia orificium 
putei contigData, pueri, MetallurgisBtyroncs,malp 
leo, lapidesnonmetallicos a mineris feparant, quod 
f(:l^d^cn dlcunt^ & ha:c omnia Tunc, qua; uiiuiatio- 
nem prsecedunt ; mineral enim e puro laxo erntx 
lotione plane non egent 

J. IV. 

Minera ferri hac ratione ex latomiis eruta & la- 

pidibns non metallicis privata ad officinas fufori- 
as«curru vedatur, ibidemque uftulatur, methodum 
Naflbvienlium ullulandi tradam :. nec in fovea 9 nec 

in quadam propria fornace eandem inftituunt /); 

j) In Succia locnm ficcum eligunt, ubi foffa quadara effuditur, par 
quantitati venae comburendie , vel areaoi quandam muro ve! vallh 
fcpiunt , in quam dcin cumulatim inferre & aggerarc venam pot 
lint 9 fabftemuntur dein tiabes aue validiflTimi arborum ficcanmi 

' tnmdt nocomulantur ejusmodi trabes , ad. altitndhiein duarum 
-vd trimn utnarum , iafuper immitknnc Teiuim« ft qnidem finifia 
^jw grandiora ptoxime fuper ipfitt arbozes ligmnioiqiie jbnem » 



fed planum, (iccum, firmDm, quadratum quoddam 

fex circa pedes longutn & latum refercns, furculis 
aridis ni fallor, tegunt, ut acervus melius igoem 
capiat 6c acccndi poilit,- his furculis ftranim carbo- 
num tenue infternunt , quod ilratum niinerarum 
excipit, & lie e carbonibus ligneis & 
turn fuper itratuiii {lernunt, & pyramideii quadraa- 
gularem accumulant} quam circumdrca terra ex 
ferrifodinis fumtat tegunt , & tunc demum adcen- 
dunt, per tres quatuorve dies ejufmodi acervus ar- 
det, & extindo hoc acervo minera latis uftulata efb 
Hac methodo ambae minerarum Siegenenfium fpe- 
ciesi iine uliaexceptionei una uti & altera calcinaa- 
■ C z 

& dein accumulantur venze minores partes , & quidem usque in 
pyram quadrangulam , vel alius format. Ultimo quum iccumulata 
fic vena fuerit , fuperinducitur pulvis fcoriaruni suxtus cum glarea 
Tens collapfc , qua cfrcuihcircategitur , venae. qu« lapide caicareo 
nonabundat , fuperinjiciuncur ejusmodi lapides, nt ufiii Uque* 
fadoiio idonea reddatur. vide Emakcbl Svbdekbokg 
fiibterr* §..!. pag* a. & feq. AngUcana uftulandi methodus plane 
eadem eft cum ttoftra Naflbvica, vididemSWeoeNBORGii Oput 
XII. pag. 156, De methodo uftuiandi Gallica vide i'Art des 
Forges £«f Fourneaux a Fer , par Mr. le Marquis D£ COURTX- 
VRON & par Mr. fiouciiu, Sed.L^g. 47* & fqq. 



tiir ife). Prima frontc quis opinari poflet , uilulatio- 
nem mineris nuUis volatilibus tnineralibus pneditis 

fuperfluam elle, fed notandum e(l, quodhajc uftu- 
latio non fcopo purificandi fufcipiatur : fiquidem 
plane nnlius vapor graveolens exhalatur, uti ex pro- 
pria experientia novi; odor hujus vaporis ilium ex- 
alte refert) quiafcendit, fi ferrum ignitum in aqua 
extinL^uimus : fed hxc uftulatio ideo inltituitur , ut 
mineral melius fundi poiiiat, miaerarum enim 5/^- 
genenfium otraqoe fpecies terram quandam calcareas 
indulis vehit /). Terra vero calcarea nondum cal- 
dnata per totam fuam fubftandam certa aqux quan- 
titate gaudet, quas ad natoram atque hujus terr» 
indolem aliquid conferre videtur; fufionem vero 
maxime impedit In calcinatione haec aqua tolli^ 

JO vid, CL ^ALLERH Ekm, M«tidbirg,imMa«Biirg, ttm.Vut TL 
Cap. 4* 

/) Ex Scriptif^inetaUufgicis notum eft, ad uftulationem acque ac ad 
fbfionem mineris calcarea; indoiis cxpcrtibus lapides calcareos ad- 
jiciendos efTe , ut exindc fufio melius pcrtici pofTit Cum vero 
mineral Siegenenfes fjp.e uUo addicamento uftulentur & fundantur, 
alix prxterea tcttx. in liis mineris calcareae prxfends nots adfint, 
coiiclud«r« potfiro , baas ttmun jn hU mincds rcTCn 8d«a«» 



tor , & terra magis alcaleTdt, unde ad floxum me* 

tallorum aptior redditur , iftiprimis vero fcoiifica- 
tionem promovendi indolem induit m). Nunc er- 
go patet, iiftulationem Minerarum Naffovicarum 
maxime a4 fufionem conducere ^ qua ex caufa ne- 
ceQario ea fufionem anteCedere debet. 

C J 



my Magm veto e({ dificrentia inter terram hanc calcaream calcina* 
tiin, & inter calcem yivam t nunqinm ilia ad«o mdgnam ignis 
gradum in ultu^atione ezperitnr; hinc qooque ejusdem phxnome^ 
na non adeo yefaenientta Aint Sed cnriofuai eft* quod terra caU 
carea catctnata in fern ItiGone foorificationem non iihpediat; calx 
-viva etenim niAqnam vitrefdt Difierendam inter calcem vivam 
ft Alcali egregie depinxit BbcrbR In T^ftCXlTtih StS,LP.Il» 
J^eeim, ftdy friacipia mimionis fubttrreotes demonjirandi, 

De fluoribus feu adminicuHs calcinatorlis & fuforiti, imprimia 
quoad iapidem & terram calcaream, conf. CI. Wallerivs Cap» 
V* Part; IL MOnMnrg. &em. BkmaOk MoaSurgia mntxm, 

Num forte terrtemetallfete farrifuntargfllaceae naturae? &onine» 

argillct ipcuies olim fuerunt icrrum ,^ terra: calcarex qutilidis, ter- 
ras metallic^ flyxum promovendi, tale quid probare vidctur. Ad- 
do, argillas plerumque, adjuncto phlogifto, aiiquid t'errum largt. 
ri. De limo certum ell: ud faraorum iilud Becheri experimen- 
turn demonftrat : vid. ?byS' Hjvsn. fubterrau SuppU in Cap. |« 
P> aytf. de quo mnkas eft Stahl, in (bo Ofu^^fi^a €it, p. 368* 
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Calces metallicas adjeao fluxa fu& , niG iUis 
fimul principium inflammabile adjungatur, non in 
metallum , fed potius in vitrum abeunt ^i): Mine- 
tx vero in uftulationc phlogifto non imbuuntur, 
quia vix candefcont : hinc niincrx adhuc ulterius ad 
fufionem requirunt aliam fiibftantiam , qua! illis 
principium inilamniabile dare poflit ; efcenim terra 
calcarea, harum Alinerarum fluxus naturalis, lioc 
princ\pio nequaquam prasdita eO:. Subftantia, qu» 
optimehocofHcio fbngitur, eft ligneus carbo , de 
quo qu'ciid.un pri€mittenda funt. Omnia ligna ex 
partibus terreftribus, oleoiis, acidis ^aquofiscon- 
fiant; in igne apertoaSrlsmotuni & vim ignis fiinv 

n) fbuau dt^Sd fiof htfufkmUmt mlbibentur ; prior Jluxtmm fff 
des ej}, qua fcortficfOiimem prwuovet^ buc vitrei htdo/js ejfe debet ^ 
V. C Vitrum fuforium, (BlAOflll^/ quod prat qnie de Vitro Satur- 
ni participttt i 8ff bifiiixus partem Miners faxeam nou metuliicam 
refpiciunti alter wn ejl falinum compoptum alcuiiifa uatura, quod 
partem metaUIcam ad fujtmem protmvtt, Hscc eft fententia Stah- 
Lll; vid. EjusD. Opufc, in Dijfertat^ pit/let- MetaUurg. Pyro- 
<«r£>». Sed»2. pag*8zi> Nefcio, cur niagntis Vir Alcali vinuvi. 
trefcentem non attribuat; omnia «oiia vitia ia cecoaomia ufitata 
iUcalibiu pneparantor. 
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mam experiuntur » itaque omne volatile , id e(l 
aqua, oleum &imagna pars acidi in auras abit; re- 
manet ergo nihil aliud, quam fubftantia terreltus 
fixa, cui reliquam acidum in Akali verfum adhse- 
ret, qiiodque ope elixivationis indcauFerri poteft* 
Comburantur vero iigna in igne mortuo, five vafe 
claufoy ignis multo minore gradu in ligna agit 9 nul- 
lus aeris motus accedit; hinc folummodo volatilia 
partim avolant, aqua una cum aliqua parte acidi 
vegetabiliSf in hac aqua folutt , nec non pars qua&> 
dam olci iiib forma funii cxpdluntiir ; rcliqiium aci- 
dum &. oleum iubiiantiae iigneas iutimius mixtum 
funime concentratun Hinc oleum formam refino* 
fam induit, unde comiuodum ignis fit alimentum. 
Acidum vero non in Alcali mutatur, fed potiusma^ 
gis concentrator 0). Curiofum omnino e(l , quod 
ea lip^na, qiras aufteriori gaudent acido 1 quaequefi- 
mul robuila & dura fiint, utiqoercus, fagus 
carbones ad fufionem optimos largiantur f). 



lli. Spielmamu reiii« nd omnia qusedocet, egregie expltcat; 
vU. Yiri Eicdl* h^HtutMm CbtmU $. 72. ^xgttim*€u ft f. 8o» 
ftadm tb inido* 

f) Num forte Acidum vesetabile fotdiis majorcm AlcaH copiam in 



5- VL 

t Cum earbones Itgnei fupra explicati una cum 

terra calcaica, Mineris Nafluvicis inhxrcntc, verum 
fluxum metaliicum ctHciantf liquet, adjedis folis 
bisce carbonibus ope ignis vitrificatorii , has jtiine- 
ras in metallum & vitrum verti dcberc: hxc omnia 

vero 



combuftione pcndit? five num Alcali forrius & magii concentra- 
tum kigitur? I>lihi probabile cfTc videtur, quod earbones in fu- 
fione ferri non folum metallum principio intiammabili imbuant; 
fed quod praelercn ad fluxum aliquid conrribunnt; cum cnini ter- 
la calcarea fluxum metallorum nequaquam vero fcorificacionem 
promoveat , quae tamen maxiine necel&ria eft, requiritnr alia flo- 
jois fpecies, que fimul partes non metallicas in vitmin vertat* 
(^nfideremus earbones ; in fufione ignem maximnm apcKom expe- 
. ciuntar , ergo inctneret abeunt« qui Alcali vehiui^.> Alcaii vem 
lapidibiis fafam , cum iis in Titram vertitur , carbohum in Mo> 
neitaque ufus triplex eft: 

x) fufionem ipTam, ignem fnftentando efficiunt; 

s) caldbvs metalKcis phlogifton largiuntur. 

5) ad fcorificationem conducunt. 
Quid M. DE CouKTlVKON de carbonibus fentiat, vide in Ejus 
Opere rArt des Forget ^ Fomneaux a Fer , Se&. IT. Part. I. p. 6. 
Ars carbonaria in principatu Siegenenfi ad fummam perfcclionem 
pcrvenit; hie nimis prolixum effet, futficientem hujus ardSsdate 
inftxttdUonem; in Opere ftituro omnia ezadtiiiiine cradaok 



Tcro certas enchdrefes , certomque appamtum 

quirunt, qux iit rite intelligantur, explicanda & 
recenfeoda funt PraBcipuum inifarumentuin paffi- 
vum eft fornax fuforia) quse quatuor momenta 
probe olbfcrvanda requirit; nimiruin locum , ftru- 
Qunimf figoram & magnitudinem. Locus Gccus 
efic debet: hinc humus exploranda efl, an fcatu- 
rigiuibus plane careat; in locis enim humidis fer- 
rum nunquam latis excoqui poteft, {ed nimis cm* 
dum manet. Ratioiie iitus obfervandum eft , ut 
rivus ad machinam ventilatorlam movendam fuifi* 
ciens prope adiit In ftruftura requiruntur lapides 
funime refradarii , qui ooinem ignem line ulla vi* 
trificatione ferre poifimt; mums fit fomme denlus 
& craflus- Figuram , quse in fornacibus NafTovi- 
ds in ufu eft} explicabo: Oriiidum iornads iupe* 
ritts qoadratum obiongum refert ^ tres pedes lon« 
gum , duos vero pedes cum dimidio in circa latum 
eft; tota fornads altitudo viginti pedes rhenados 
efficit RefpeAo luminis intern! notandum eft, 
quod ab orificio fupe-riori femper ciefcat , usque ad 
pedemurdterduodedmunii ubi latusmajusdecemt 
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minus vcro octo pcdibus abfolvitur; hie cavum ite- 
rum decrefdt, ita ut latera fub angulo quadragin- 
rta quinqiie gr. a linea vertical! declinent, usque 
dum cavitas adhuc parumper fit jnajor lumitie fu- 
periori , nunc adhuc aliquantulum diametri mi- 
nuuntur, usque ad fundum, ubi focus in circa 
orificio fuperiori par eft. Regio ab orifido fuperio- 
ti usque in medium didturcaminus, a medio usque 
in eum locum, ubi declinatio parietum definit, 
dicitur faccus^ inferior cavitas appellatur focus f)« 



- j) In Suecia fornaces plerumque rotunda gaudent £gura, quarfem- 
per fornacum optima eft , fed in reliquis circumftaatiis cum Na& 
fo^cis Fere conYenitint. 

Egregiam kamatt qasa fads exade fornacem Naflbvicam re* 
pisefentaty ii qub Tidececupit, crolVat eximium ft non latislaii* 
dandum Opus I'Art des Fwgtt ^ Founumtea Fir , fupia jam 

^ dtatnm 5ei£t III. Tab. I. ^ I. ft H. nihil in bac figura a figura 
{brnacDm NaflbTicaraiii recedit, nifi focus* qui in Nai!b?ia non 
adeo anguftus nec profundus eft. 

Propoftio conveniens in fornacum conftrudione ubivis obfer- 
vanda eft. Caminus , fi nimis anguftus, ignis non tanta vi agerc 
poteft, quanta neceffaria eft; ii nimis vaftus , ignis aTolat, &non 
£at in mineras agit , quia ventns nnUibi retinetur ft fine aiStione 

. per orifidutn eidt; ftbrimurarii etiam fabeirlmi quiden menfu* 
lam ft propoitionenMioruBt; led Gaufiun quare iguofant, & fern* 

u ij, i^od by Google 
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f iguram.yero quadrangularem tota fornax in fun- 
duin usqae fervat; excepto, quod haec.figurat uti 
dixi, major miiiorve reddatur. Magnitudo forna- 
cis alias ad afum & muitituditietn ferri^ quod in 
certo temporis fpado fundere volumus, fe referre 
debet. Fornax in piano obliquo locum habet , ita 
ut fola humO) fine Icala ad orificium fiiperius afcen- 
di poflit, & infra ante focum quoque planum quod« 
dam fit, in quod modulus eifodl, & ferrum emitti 
queat Demum obfervandum eft, in altero late* 
rum longioi e foci , planum modo dictum refpicieii- 
te, aperturam quandani magnam relinqui debere) 
qua^ latitudinem foci exafte referat, quatuor veto 
pedes alta fit. Fufio filichoatur, hsec apertura ta- 
bula quadam lapidea^ fed non tota, clauditur: ver- 

D a 



per morem veterum fequuntiir, hinc adhuc multa in operc fufo- 
rio Naflbvico forlan emendanda cHent: 11 modo omnia rite exs- 
miaentur t nihilominus res metallica ibidem loGomm ruiliine flo- 
ret, & toti region! , .& tenia circnmjacentibus tnagnam qoaeftiiin 
afiert. Qui cetenim dodtrinatn de fbmcibos fiifoiiis ptenariam 
legere cupitV t^nx,K^*fiilaerrm, Swedenborgii , &,l*Art 
4it Forget Fmmttatot a Ftn in his Tc]ii^tibus omnia i&venieC» 
%uie ad hano rem fcitu necefiaiia funt. 



fus fundum enim fod apeitura manet , per qnam 

fcorisB extrahuntur. H;ec apertura in latitudinem 
duoruiii pedum porredla, unutu vero pedem in ai- 
titudine eHicit : ante banc apertoram vallum eft^ 
quod eOluxum metalli impedit ; in fundo hujus 
vaili illud foramen eft , quod tempore emiffionis 
ferri aperitur* Hunc fornacis locum per^icuitatis 
gmtmjbcum externum dico. 

. §. VII. 

Aliud pr'teterea inftrumentum neccflarium eftf 
nimirum folles ; cum enim ignis fuforius maximam 
requirat agitadonem , hasc agftatio vero mediante 
aerc perfieiatur , e videos %ft, machinam elTe ne» 
cefiariam , quse a^em in fomacem pellat In Soe- 
da & alibi utunturfollibus ex aflamentis ligncis fbu- 
dis r) \ forfan hi folles fundendo moiii ferro pares 

r} FoUes Ugnd quoque in NaiTovia In offidnh argen!} ft cnpii fu- 
foriis in iifo funt ; oKCHdioneia follis pardiim lentiiBme compii- 
muntur; fluudme comotodi funt, ubi non feitinatur: fed «ii»a in 
fblione ferri Negodatores partidpantes magni nnnieri firnt, qoi- 

vis prsterca in brevi tcmpons fpatio magnam metalli copiam ftm- 
dereardet, omni ftudiu feltinant & opus urgent. Ideo folles co- 
xiaceos pras aliis eligunt, quooiam iinc dUploiionis pericuio in 
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fiint; fpirant quidem ventam forteih coQtinentenif 

fed cum aer inclufus , li ipatium internum continue 

diminuitur, magis magisque verfusparietes ligneos 

premat, hi parietes vero nollo modo cederepot 

fint, fed aeri pertinacilTime refiftant, claium ell, 

hos foUes in jun Auris omnibjus exadiilime concin* 

nandos efle. Sed quis ignorat, quod in ejusmodi 

arciiiiimis jundluris friclio maxima fit? inde major 

. » 
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ignem nrvitint. Ars folles fufbrios parandi in Naflbvia arduQIll 
Opus eft, & ejusmodi arttfex pmprimia oolitur. In Opere futo* 
ro hanc actem difUnde defcribam. CI* Swbobkborg in Rtgm* 
fiiburr* p. a I* & fqq. ncc non in Tab, til, folles Soecicos defcru 
Ht ft^delineat ; figura ejca^ com figura foUlgbi NaiToviconim 
convenit, nifi quod folks Na0bTici majores fint Be forma reix^ 
tilatoria mnlta notatu digna llluftr. Audlor profert pag. 56. &feq, ' _ 
Verba, quae ibidem extant , mihi fumme arrilerunt : Succejjm^ 
inquit, n<piuno>iis mu.'tum depmdet a dirc^Jidne venti i foBes enint 
^ ventus pulmonum ^ mihna inJUr funt i calor vero vitam re^ 
frafeniut , nifi puimones falubrei ^ integri, Hbir trtuifitm omU 
9fut reUeius , cator vMm fadlt §xtinffdtMr. 

Nihil in defcriptione & dellneatione follium Itgneornm vinctt 
CL RBAtJMUJtll nbigmimnmrMkm^ Tradatui/Vr4 deiForitt 
& Futmnum d Fn iniettum, SeA. IL pag. 26, icones adeo puU 
. 4te A taiStit &nt, ut nM amplius Jiae in re deCderari poffit» 
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vis movensy major inde quantitas aquas' ad foUes 

movendos, tandem omnibus hisce concedis, fivis 
movens nimis intenditur, nullum lignum « licet 
foTtiflimutu 9 aeri fumme daltico refiftere potell, 
fed fifTuras agit, live penitus difploditur; hinc pa- 
tet, folles Hgneos qaidem fpirare vcntum, quiiem-i 
per seqiiali cum impetu agit, fedfortitudinem nuti- 
quam ilium graduni vehcmentide acquirere, quem 
foUes coriacei dare poflunt. Hi enim folles preflio* 
nem vimque motricem maximani aJiniULint : co- 
rium aliquomodo cedit , & faciiiimi funt prcilu i 
idibus venti ignem fumme agitant, lenioiibus re- 
miflionibus vero guttam fuforiam , de qua infra ul- 
terius, fincilius defcendere iinuat Longitudo ho* 
rum follium in Naflbvia circa iedecim pedes una 
cum acrophyfiis eflScit Duo requiruntur fufflato* 
' ria, qua^ juxta fe inWcem pofitat alternatim axC' 
quodam aqua circumado premuntur, fuperne vcro 
ponderequodam, ceirantepredione) iterumfurfum 
trahuntur. Duo follium acrophyfia, quorum utrum- 
, que orificio , cujus lumen rotundum digitum trans- 
vcrfum cum dimidio in diametro efficit, gaudet,in 
conum quendam metallicum, in muro fornacis ho; 
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rizontaliter fitum terminantur x), ciijiis apex obtu- 
fus perforatus lumine gaudet '^qualis magaitudiiiiSt 
luminibos acrophyfioram fimul fumtis. Hie conns 

dicitur forma ventiUtonay ventum in Unum coar- 

& horizontaliter verfus parietem oppofitom* 
trudit/ Sed probe notandom eft, quod folles non 
verfus externum dirigantur; hie enim focus in 
latere majori qoadrati oblongi fomacis eft; foiles - 
vero in eo latere ponuntur, ubi quadratje ejusdem 
figure latus brevius eit , & ita locati funt » ut fer- , 
nim fafuin qaidem ad ^nrnm tisque afcendat, fed 
nunquam in earn influere poiiit: itaque ^oius im- 
mediate fupra focum ikvit 



/) Forma ventiiatoria in principatu Siegencnfi CX fcrro Cufo & CU- 
pro paratur; iit mdjorein inde calorcm ferre poflit , ventus pra- 
terea, qui continue per banc formam tranfit, eandem rcFrigerat, 
ita ut nunquam plane candefcat. Radone figms adkuc obfervan- 
dum eft, quod in altero latere applanata (it, vt firmum habeat fi« 
tntn. NuUibi in fcriptis figunun exadam fbmuB ventUatorls in* 
Tcnlie potni. Defcriptiooes /itrms ventiUawU in Tradatu Vdrt 
4er ewg9t & Eutnuaux 4 Fer Sed. 11. Part JL nee non^ in Rtgn* . 
fiittm. $. I. pag. 25. & feq. legi poITunt. 
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§. VIII. 

PraBmifibttuncprsedpuo fufipnis apparato, ad 

ipfnm opus transgredior. Ad regimen cujusvis for- 
uacis tres requiruaturfulbres , qui verfus autumnum 
domicilia fua relinqiiuntf feque in officinas (olbtias 
recipiunt, omnia vifitant&reficiunt ; omnibus nunc- 
ce prseparatiS) foraacem carbonibus folis iniplentf 
hosce carbones accendant , fed foUes qutdcunt, 
orificium vero fcperius obtegunt, ficque fornaceni 
per feptimanam cale&dunt Cum hac calefa* 

ftione 



i) Calefadio fomacis ideo reqouitur, ut calor ftatim in principio 
fiifionU fummam vim habeat, cujus magna pan alias in parie(e8 
abireb vide Celeb* WALX.BRII MttaBterg, pag. 277. ubi Audor 
differendam inter fornum caliduni & frigidum ponit, ft afrerit» 
fomum fii^um cale&ctendum efle. De more Sm^^ fornacen 
calefadendi cdnC Svsdehboro ft«|ir fiAUmm* {. i, pag. |o» 
In &ucm enim jaxta hunc Audtorem foraaoem carbonibus ft pan* 
ciHimis mincris implcnt, hinc inde vero pranas illis immifcent, 
tunc omnes aperturas &. rimas obturant, & hoc modo per ignem 
mortuum fornacem calcfaciunt ; ft-d nuUam caufam hujus en- 
chelrefeos perfpicio ; ignis enim audus & aUquomodo apettus m9* 
lius iuuQ roopo infctvit 
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ftionefimul Si uilulatio mineraruin inchoatui : for- 
nace caiefa^a inftituitur fuiionis opu& Immittun- ' 
tar primo fornact circiter quadiingentse libnc car* 
bonum; fupcr hoc flratum quingentas librae in cir- 
ca Mineraruin uftulataruHi itenim qoadringents U- 
brdB carbonum fiiperingerantur, qoos mrfiis quin- 
gentas librae Minerarum excipiunt Hac ratione 
ftratum filper ^tum fornax repletor; Ssd nuUam 
cakem NaiFovienfes immtttunt , ncc ullani fubdaii- 
tiam caicarese indolis : Minersc enim ambae iibi 
^fis fiiifideiites folia caibonibus fiindoiitiir u)d 

E ' 

_ » 

m) Ci* WALtBltirs fn Libro fliodo dtm p, ft78> mquitf tuq ^ 
mmquam mUionuB foUfarami ingcri, fed fimul juttubeii, vel la- 
. pidem ctlcaiebm ad pvoflicnrendun fiifiotiem (jboc m HiffvmmfUi^ 
mmmqmmfiti^ rel aliiu generis lapides, ( fm^ive i^MlMv 
mhtttur,} vel diverfu GommiTcen minmt debent Hoc ultU 
flnim fttbinde in nftt eflf: mineiv non fads &cile in fiuxum 
pronae funt, tunc immifcent illis mineras, quat Huxum facilitant. 
Scorite vcro nunquatn mineris adjunguntur. Swedenhokg ia 
Regn, fubterr. alferit , Koslagitttfes £<? aUos nuOa entice in fufiotte 
uti , gum calcareus lapk igfi vms UUtriextus Jit. Hinc miror, 
Wallerium dicerct raro vet nunquaiii minenm folitariam in. 
geci Hane ergo quaHntein Jniner* Si^nmfii cum Ruii^^* 
tm commmieot habeot. 
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Nunc follium motns incipit , ventique iteratis re- 

percuflionibus, gciiiitibus, mugitibusque horrcn- 
dis per totaoi maf&m firemunt; tandem gyris ra- 
pientibus, Itj^giis cum flammis , per orificium fii- 
perius erumpunt, & maximo cum Impetu altasin 
auras ruunt Sic omnes carbones per totam for- 
nacem accenfi mineras igniunt. Sed quiil in ibco 
tunc temporis hat, res aldoris indagiuis ^ft: cum 
enim immediate fupra focum vafta lUa fornacis re- 
giOy Le-feccusdefinat, itaque fornacis parietes ar- 
Qivis ad fe accedant : ibidem Minene nunc ab'quo* 
modo molles & cohserentes fomicem quendam for- 
mant* Carbonibus primis combuitis Minerx im- 
mediate (a^fimamventiUtariam ^Drnicem forman« 
tes , liquefieri incipiunt, quo magis liquefiunt, uo 

la ferrifunonibus Gallicis non minus fiuxos calcareus minerisad* 
^citvr. ^id, I* Art dn Fotga & Fwrmtmx.A Fer SedtlU. p. if. 
nbi . Illuftres Autores diciint : L« tbie^ ^ eon^^ iun emwn 
gutuM it nuHe dt ebarim ^ it tt^mj h ajfihu ^ wu mth^ 
aire irk • ilmtUlh &c. hcc Ct^iMi dBt fut»ftaii«ia calcumi , ^oas 
ria eft, fecondDm natanun minenrnm & coafoetiHiiiiein loco* 
iDin. Cum ilaque in mineris Gallicis iterum hie flinras ncccfla^ 
lius tit, quo^ue a c^atuia oxiueiarum NailoYicatum ut diicic^ou 
necefle eft* 
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magts defcendiuit, & in venti i<^us incidunt. Jam 
quovis vend iftu gutta metaiii crafla ad inenfuram 
pugni ex fornice reveUinir, & veriiis latus^ oppofi- 
turn truditur ; ibidem conquaOata venti remilFione 
in focum cadit Hanc guttam jam fupra ^tamjk^ 
foriam appellavi , quae omnia optime per ipfum jSraw 
orificium obfervare poteritis v). Itaque primum 
Minetarom ftratum hone nnius fpatlo gnttatim in 

focum dciccndit, ibiquc liquida in forma undulat. 
Statum nunc fecundum carbonum fere confumtuniy 



») M. Ic Marquis de CouKTIVRon & M. BOUCHU rem non minus 
exacle reccnfent in opere jani Gi-piiis laudato , rArt des Forges &G% 
inSea.111. pag. 14. dicunt: C'eji mt fpeHacU fort JmguUer t fttf 
«Hm qm /q^#> hrffi^ou e/i placi data Vtmbrajfurt dt la tluf^t i 
UiH cwte Xabwd qutiqm cbi^ tmxufmt^ mm Ht ifattmuaumk 

mhfi r^firrtt tit w dumt fhu aHvk i^ imtji grmiit ^amfUi 4f 
Umiikt. lit boat mi Ut bws^ dufiuffat tfoea^tiUfatiOii^ 
V^m iM U ^MSfint eth eji a propot m§mii cM it ett bttsti 
mt apperfoit'et q$tife paffi imu Vmiirlmt im'fmtmeau .* tantH t»t 

voit des morceaux de cbarbm^ tsmber des grains de ni 'me \ t.uu 
tit Oft voit da grains de mine^ qui taCo7igerit y qui tufiutc Mtf> 
fifit tonlier tote goutfcy a peu-pres comme ia are a£J}agne, que 

i*mtftutf9ttdirtjkr k tbtutdtBt$ ^ fsta oste Mtf ttriumts WBriitii* 
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JoUato pnmo Mineranun fornicey in luperfidou 
femfloliii in foco, decidit, metallum principio ii> 
.fiammnbili adhuc ukerius imbuit , in cineres vec- 
&in & icoiificadonein perfkit' Dom hoc fk, al- 
ter Minerarum fornix jam paratus ftillare incipit, 
AulluQi fece temporisiatecvallum duarum fornicoai 
forcnationem intercedit Sic C)uavis bora in circa 
foo Minerarum librse funduntur, quse utplurimuiB 
stfQ iibrasmetalU largiontttr* Praeterl^ris fex ho* 
sis focus plenum rft Per hoc tempans fpatium iu- 
fores femper ^^tjocum externum in facie fornapis ao- 
lerioru longo feneo iaftnUDeatOy fiperfidem me- 
talli a (coriis mnndant & Jefpumant. Foco pleno, 
fbrmant in plaao arenofo ante focum iongmn foC 
&m prifhrnticam , cujns esctremiCatmn rnia imme' 
diate aperturam, in fundo foci Into arenaqiie obtu* 
lalam , UngiU Tone irero aperturam aperionty 
firoranqnt metaBiini flmdiim {ammo impetu, tor^ 
f entis iniiar per totam foiram unduiat » veatus fo^ 
coHicIufus flammia laocealatia per apcrtoram olo* 
lat» Fenr sm nunc in modirfo priftnatico refrigefcit^ 
& b»: metaiikse moles pii&natu^ dicuntnr &<^y 
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qtrantm una milled quingentaeiadddo oilliialibfartiiti 

gravis e(l; fofla vcro live modulus in medio ColH* 
<mlum qooddaim habet, hinc goofas ibidem ioci te* 
nues foto kki fiangantar , nt fadHus ab nno IdcO 
ad alteram transportari poflinc Ex Mmera veto 
Ma fermm qaod fundftor, non in modulos priil 
tnaticoSf fed pianos emtttftiir; hinc hx goofe {ent« 
per aiTamen^ craifa referunt , & &tai^itu(i)cn di« 
cuntOTy qui imam '& quartaiil partem pedis lati^ 
quindecim circiter longi , 6< qnintam pedis pai teal 
craffi font Durante hoc tempore imguiis horis in 
.orificinm foperios ingenintof carbones ft mineirse: 
fed certis quibusdam encheirelibus, qoas fecenfere 
opa» eft 9 explorat fbfor bacuio quodam w) vacuum 
fornacis fiiperios , an miners (ads defirenderint* ot 
alix fuperingeri poffitit; quod & obtinet, corbes 
csirbonimi diN^i qnas dicunt^ prtmolnjicmn^ 
ttir; qoaBvis corbis ducentas libras carbonnm con- 
1lnet» itaqoe quadringer^ iibrse^ carbonum una 
( ■ 

■ n / nr..... I - I I I Mu ,1 ... 

hwutut anguium fe&xm ftferr, & cujus alterum crus pf9 
nanubrfo eft , alterum vero ad cmcntiendwa va<juuai pro hot* 



vice pro flrato inlerviunt x). Ingeftis nunc car- 
bonibus longo quodam longario ligneo carbones ia 
fornace difperguntur , ne in uno quafi cumulo ja^ 
ceant, fed ubivis horizontaliter foraacem repieant* 
Minene ullulatSB ante orifidum fornacis in pfano 
quodam ligneo I hoc orificio, circa duos pedes ^ 
ferioi^i, malleis comminutae jacent In latere op« 
pofito orificH fomads tabula quxdam ferrea , ali« 
quantum a liaea verticali reclinata pofita eil i fufor 
pala quadam ex lamina ferrea parata^ in circa fex 
libras minci'X contincate, mineras verfus illani ta- 
bulam conjidt » itaque fruila niajora prius ded« 
dunt , pulvis vero fequitur; eadem encheirefi fitf 
ut latus fornacis , ubi tabula eit, priino repleatur, 
miners (imui ut ibi quali coilem forment. Itaque 
quovis jadu Temper majora minerarum frudula 
prius fundum petunt , fuper declivem coHem de- 
curmnt-t bocmodo obtinetur) ut majora fruflama^ 
jorem ignein , & vice vcrdi , cxperiantur. Iliccme- 
thodus min^rasanjidendi adeo magni momentieft, 

fe) Quxvis corbis gaudec quatuoc manubriit , ^uibut ^ duobus ¥iftl 
robuftis pottatur. . 
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ut pro vero figno boni fuforis habeatur, fi eandem 
lite intelligat jO« 

* $• IX. 

Recenfiii methodom Naflbvicam femim' fun- 
<iendi , qua dao iUa Minerarum Siegenenfium ge* 
nera <£que tradantur: iniisdem fornacibus , iisdem 
cwi)onibus« iisd^que encheirefibos ambo fuadon- 

tur. Sed metallum, quod effluit, diverfa habet 
iigna, quae indicant, metalla, uti & mineras elie 
diverfie indolis. Hsec figna per totam fuiionem fe- 
fb manifcllant ; fcirum eniiii ex minera alba flui- 
dius & magis albicans apparet: e contrario fertum 
ex minera rubra tenacius fluit, & aliquomodo ru« 
befcit In ftatu fluido fcorix ex miaera alba purio- 

jf) fe mcdiodo Soectca ▼enim imponeocQ vide' Swedbvboro 
' Rtg^fiAfm'* f*L ]»& 91* De oietliodo Gallica M/DfeCovR- 
^ TIVROV & BL fiooCHV f Art Jit Farga £cf Pimrmawe a Ar 

Swfl. in. pag. la. & I J. Regnlas in impofitJone minerarum obfer- 
Tandas tradit WALLERIUsin EJem Juis metaidurgicu m jMa.iUurg» 
ebem. pag. 279. & feq. Raro hie dan polTunt regulx coiiftanfes; 
omnes^ cnim cnchetrefes ad naturam mineraruin fe referre debenc; 
, Wallsrii nihikininiM xegnis fitttf gcnmle» To^ ^obiviilo- 
cvnbabent. 



^ 

I 

' «•« ( 40 ) S» j 

tes, vitreTcentiores & fragiliores Tank Econtnu , 

rio (corix ex minera rubra nigreicunt. tcnaciores 1 
atque opacas funt . Metallum ipfiim valde diflfbrens 
eft; refrigeratiim enim ferrum ex minera alba tar- ' 
dius asruginem trahity albidius in iradura, &fplen« 
defcentius apparet Dom malleo caditor^ darius m 
refonat illo ferro ex haematite extrado ; hoc eiiiin 
ilatiin ferruginorum fit , in fraAura lividi eft colo- 
liSf & ibnum obfcanim edit 

■ 

S X. 

Hoc tnetallum ita ex mineris fufuni crudum di- ^ 
citur; goo& enim prifniaticaBy ex mineris mbris 
oi'tx, dicuntur ferrum crudum; alterum vero me- 
tallum ex minera alba ortum (bie (Stal)Ituct)eu) di- . • j 
cuntur chalybs cnidu& £x priori, nimirum ex 
f(;rro crudo quibusdam in Sicj^ena: locis, Stega^ I 
M^rmboma &c. varia utenfilia ceconomica paran- . 
tor; fed de his jdibi 4). Jam meiim eft rimari no- | 
• tes, ^ 

a) Oe fofione otenfitimn ex feira crudo nil degntius nee Icgl n«c 

videri poted , quam icones & defcripdones ExoeUbndft AU0T0« 

KUM de V /lyf dt-i Foy^yi ^ fwrueuux u iVrinScd. Ui. Tart, 4. 

pag. 7$. Tab. X. XI. (St icq. . j 
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tas ) cnjusnara naturs ferrom cradum fit, cuMioni 

fit malleabilc , cur adeo durum ; hxc enim diiFereo- 
tiam rpedficatn inter fcrrum crudutn & cufiim con- 
ftituunt. Hicnon pontem afininuniy robftantiain 
quandam occultam in auxilium vocabo, ex qua 
omnia quidam explicare volunt : fed ex materiis & 
tis notis in mineris exiftentibus rem exponam. In 
mincris atieii: metalium ipfum , aut cabc metallica; 
hsec difierentia hie nil momenti trahit, fed prseter- 
ea adeft terra calciforinis, qux jii fulione in vitrum 
abit. Qpid fit in fuiione? metalium gravius de- 
Icendit , fubfliantia levlor fuperaatat; fed ferrum 
aliis metallis tenacius Huit, hinc particular fcoria- 
cea&difficiUime afcendere polFunt^ & per totam me- 
talli aggregationem dilperfe manent f rscterea fer- 
rum) ftanno excep to, metalium leviflimum, noa 
adeo magno nifut fundum petit. Itaqne fine am- 
bage & magna opera ha^c ferri crudi natura conci- 
pi poteft ; nimirum praeter naturam metallicam & 
vitreae indolis eft. Cafio nunc breviter recenfenda 
banc meam fententiam adhuc ulterius firmabit: ad 
eandem itaque transgredior. 

F ■ 
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* 

SCHOLION AD $. IX. ET X. 

Differ errtia , qu^e in miner is obtinet , in ntetaOo quoque eadem effe 
t>idetur» Minera aUukjupu ae maaOum igfum terram purijjimam^ 
* fidaUiJfunain a&am coutineL Hac terra nuttdkm iafidim ^ 

friiibilk^adfuJkumi^orrtdditurfJptendefetHt^ 

am ten» iSa ptarm & aSm cebarmSt prine^o infiemmudnU im' 
bttitun Bm terra tunc per ignem vitrijtcatorimm in vitrum abit^ 
gu»d in fufione JoUt mm a metaUo feparatur » prater id quod fuperJU 
* ciei metaOi fuperttatatf itaqueper totam tisqiicqtiaqtce aggregatiojiem 

metaOi purijjtmi hoc vitrtim purum retinetur i nnde ea qualitates 
oriuntrtr, quas in bis \^pbii recenfui, Stthjiantin vitrea propria 
mdoUs efty ^ nottdum fatk cognita^ in metaJJo tx minera alba or- 
nu^k natUTM vitri appropinquat , quam in altera metaOo i quoA 
tx mimta bnata witttrf bac fubjiantia, GmIU Laider , Germ. Sx^tf 
dicitur, Nomett Latinum Scon* ei non competitf ferri enim tffiw 
Hale quid ejt- Vitreum Mardi banc Jk^atOuim e^peffwrt Hetbit* 
Jiitura atUra Hcmadtes bafi calcarea ctdn bratta martkdi gmdet^ 
Hon adeo dtarus tut fpleadefcent ^ fed obfturus fuherttiett^ /apit 
ffi , ipfim maaSum in fujkm MSgmmodo tmtucJM* Vitrum tt- 
^ fUtc^Uhimm im firri defpumathm in fila facile dmeUur , quaji reft- 

mfum quid mouftraty plane nullani peVuciditatem babet, ^ gnfeu 
ftigricante colore gaudet* Cum hoc mtrinn nunqnatn totum , Jed 
folumniodo ejusdem fuperabuudantia in aggregatione burens , in cu- 
Jionibut a m^allQ toOaimTf ^ fmper jufta in preportione in metaHi 
nrnOim £tf aggregatione remamat} mUn probabik pidifur^ bat 
v^nmnimf9bm 0A Mar$u ^Ikiiim ftrtimnt fid fre^trut d^ 
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fir ferrmn cndum ^ cufam facile ferfiici potift, Famtm iffim 
mn fluit , fed tjutdem ftui^^Ha a vittreo pettdet, ideo fermm cttfum 

hac fubjiantia magnA ex parte privatum , ad fummum usque igni- 
turn pitftam refert i ferrum crudum vero bac ftibJiaHtia Juferftue prd' 
dttum ob eandem fluiditate gaudet , ob eaudem fragile £ef fonoruJU 
ffi» Etgo patet j ferrum crudum a cufo in «a d^fitftf ^KOd fritu 
m^e f$um$i$eiti Vitrei {Liidu) g/uuUnf* 




* 
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* ■ 

SECTIO SECUNDA. 

« « 

. < - 

EERRl ET CliALYBIS CRUDI CUSiO. a) 

. S- XI. 

TfOcrrum crudum adhuc gaudct partibus hetcro- 
gcneis j quibus privari debet. Cum vero fer- 
rum nunquam iterutn plane liqueHeri poffit, & To- 
la fufionefeciindana puriBcatio impollibilis fit, aliaj 
praeterea requiruntur encbeirefesy quibus opus ad 
finem perducatur ; & hoc fit in officinis malleato- 
riis. Videamus inilrumenta ; duo maximi momen- 
ti funt, niminim focos & malleus. Focus eft quai- 
drangularis oblongus, 6c cavitas ejus verum refert 
parallelepipedum, cujus in latere altero longiori 
muTUS adeft latis altus, qui in forma camini termi- 
natur. Aitcro foci latere adcll planum, verfus fo- 
cum aliquantifper defcendens. Ipfe focus duos pe- 



a) Hac in Scftionefoluinmodo raaximc neceflaria tradam; Cufioncflt 
enim pro dignitste^raifla^di, ia his pagellis ifflpoiUbiie eft. 
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des longus, unum cum diinidio latus & profundus 
eft. In latere anteriori in fundo eft apertura, per 

quam fcorlas emittuntur. Folles illis futbriis multo 
minorespone mnrom declives pofiti, acrophyfiis 
in forma ventiktorU terminantar hscc forma ve* 
ro in muro ita coUocatur , ut ventus in latus oppo- 
fitttm, fed aliquomodo oblique defcendens, diri« 
gatur. Malleus in circa tredecim centenarius pon- 
dere aequaty & ex ferro cuib coniiatus ell, intec: 
duas colnninas mobilis, & ita conftrodus eft, iit 
ab axi aqua circumadlo , quatuor bracliiis pra^dito 
furfum toUatur, jufta vero diftantia fuper malleum 
trabeseft) in qnam veheoienter impingit: itaqne 
duplici vi incudem ferit, ex propria nimirum gra- 
vitate » & ex vi ilia rei>erciif&oni& 

Fa 



t) Folles, qui ia officinis cuforiis in ufu funt, circiter octo pedes 
longi funt ■, pars eorundem pofterior, ubi a brachiis axis premuiu 
tur, aiuus quam forma ventilatoria pofita efl, ita ut angulum ia 
dna trigmta gr. com linea hprizontaU effidant; fiandem dire* 
^tionem forooa veodlatoria fervat j hsc prsterea in drca dece» 
foUiecs fnper fittdnn fod devita dt 
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S XII. 

Cufionis opus fequenti modo perficitur: Goola 

ferri crudi in planum iliud , quod prope focum ell, 
tranfpo/tatur, ita ut una ejusdem extremitas foco 
immineat. Focus carbohibus ligneis repletur , ignis 
immittitur, & foUes moventur : ferrum candefce- 
reincipit; heterogenese partes, five fcoriaceas in 
aggregatione hacrentes plane liquefiunt, metallum 
vero ipfum tenax iiuidum evadere non poteft; hinc 
fubftantiam moUem, fednonfluidam, ambo ferri 
crudi principiu elHciunt. Fruftatim ideo mafTa in 
carbones in foco contcntos decidit , ibique in mo« 
lem concreicit; itaque effidtur primo, utferrutn 
fuufti phlogifton amittere nequeat, fed pocius eo- 
dem adhuc ultenus imbuatur. Secuodoj perejus- 
modi ignitionem fcorlas ex mole ferrea partim in fo- 
cum efHuunti per aperturam anteriorem emit- 
tontor, partim qubque, aquse inftar, pertotam 
mailam in uggregationc hacrentes iiuulx conlcrvan- 
tur. Ut hacc omnia vero adhuc ultenus meliusque 
perfidantur^ moles ferrea, fifatis magna eil, fine 
carbonibus adhuc [in foc9 per aliquod tempus reti« 
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netur, foUes fumine agitantur, ^oco carbonutn ve«; 
to ftomomate altisque quisquiliis focus tegitur ; ita* 
que fit, ut ferrufu aliquantifper refrigefcere polTit, 
tttcohxreat, eoque melius cudi poifit* Stomoma 
vero, quod fuperingeritur, fcoriarum fluxum pro- 
movet Fullium agitatio fumma ideo iaitituitur, 
nt venti iOus cavitatem magnam in molem' ferre* 
am moliantur, fcorias difflent, ob illam vcio ca- 
vitatem fuperficiem externam multo majorem red- 
dant , quo reltqusB {coria; melius in eufione expelli 
poflint Nunc moles ferrea , quse j^opp^ dicitur, 
forcipe magtto flxingitur, & mallee fubjicitur; gra- 
vibus mallei idHbus omne fluidum vi maxima ex* 
primitur, & metalium iteratis ignitionibus .in con^ 
tos five longurios magnos cuditur e), 

XIIL 

Ut omnia, qusdixi, clarius perfpidantur, de 

aggrcgitionis metallorum notione adhuc diflerarn. 

c) Momenta in culiunc oblcrvanda rccenfet "W"ALIKRIUS in Libro 
faepe citato pag. 288. &feq. Methodi Suectca & Gallica cudeii- 
di in Operibus SwEDENBOROli & M. DE CouRTiVRON repc» 
nuotufj eyolvaotor hi XiaOituSy fatis jpxoUw twi auuxant. 
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ParticuIsB corpora conftituentes , fi plane omnes 

ejusdein naturae & indolis funt, id eft, fi elemsnta 
plane eadem funt , una eademque racione mixUf 
& Godem gradu inter lb cohxrentt tunc dicuntar 
corpora honiogenea. Si esedem particular conili- 
tuentes, five elementa phyfica ita intime mixta 
fontr ut nulla vi hsec mixtio toUi potflit, tone per- 
fefta homogenea funt. Primo gradu homoge- 
neitatis gaudent metaliaimperfeda, omnes parti- 
cnlae conftituentes fibi invicem fimiles & acquales 
^effe debent: fed quod uniuscujusque particulae mix- 
tio ex terra metallica & principio inflammabili ad- 
eo facile deftnii poffit, eft ilia imperfedlio , vi cu- 
ius metalla imperfe^ dicenda funt Malleabilitas 
metallorum ab ^quali gradu » & a tenaci coha5(io- 
ne, id eft, ab uniforrai aggregatione particularum 
pendet: Ct m bac aggregatione vero alia fubflantia 
hxtetj qusB in omnibus hisce qualitatibus a metaUo 
differt, tunc malleatio iiiipoliibilis ell, uti inferro 
crudo videmus. Tollenda ergo eft hxc fubftanda, 
hacque fublata , aggregatiofituniformis, nietalkiin 
fttmalleabilef id eity metalium fit metallum, hacc 
vero'omnia inferro cafione obtinentur : dux eriim 

hie 
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hie adfunt fubftantise, ferrum ipfum, in fe aggre- 
gatione uniformi gaudens 9 vitreum koti^f per 
totam hancce aggregationem difperfe. Pemim per 
ignitionem mollefcit, fcoria vero & vitreum Jique- 
fcunt 1^) $ part'feulseferri tenacitercohserent, paiticute 
reliquarum fubft'antiaruiTi in minimo gradu folum- 
modo cobaerentt idibus mallei particulx ferrcac ar- 
&e comprinnunttir , particular vero fcoriarum liqui- 
darum ob m in imam cohsefionem expelluntur: ergo 
ikpius igniendo & cudendoi aggregatioferri deter- 
minatur, uniformis fit, metallam malleabile red- 
ditur, & omnibus heterogeneis privatum 

9 5. XIV. 

Eaquaehadenusdixi, generalloraiunti 6c duo- 

G 

40 Nemilii oontndicere videar, fcs diftinaiiis exponenda «ft$ fiitt 
fiiOone de kodm loquor* tunc per ew. inteUigo omnia, nwi 
font ipfum metanum , & fummo jtiie heterogeniea fant dioenda. 
In foorUs rero ipGs explicandum «ft , ex quibut partibus confi. 
ftant. Vitmm enim foperflinim , tent carbonom % fubftantim 
lapiclciE mineris inhaerentes &c. fcoriam efficiunL Ceterum ne» 
mu ncgabit, quin i/'itreuni{Laitier) ferro propius, & dc cjusdetti, 
natura participans, Cpartim faltem,) eidetii lumper adhxccaC > & 
forlan hoc fublato » ipfa textuia metalU toilcicturt 
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bos ilUs Minerarum NafTovlcarum generibus cc^- 
petantp Vtxdfue mmera Ma plane iisdem circum- 
ftantiis uftulatur & funditur. Quod enim loco for- 
ma priimatica in formam phmm iundatuTf Dihil 
m natuni metalli mutat In cofione xqm ac alte- 
rum ferri genus tradatnr : nifi iimd omiiia inftru- 
inentafint minora 9 & quod qusedam encheirefes 
pbtineanty qux seque nihS in natiira raetalli motsi^ 
re poflunt. Conti ex h^c miners orti, qaoquemi- 
noresfunty ^drnnadhuccaQdeTcttntr repentein 
9qua extinguontur, hoc fit ideo, ut chalybis indou 
les explorari podit- Chalybi ita extinda mailed 
qnodam mns {blnmmodo i&as infligitDry fi vitri 
inftar frangitui" , boiix indolis cllc cognofcitur, <Sc 
leparatim feponitur, B noa frangitur, £igaam 
mediocris ell chalybis; prior {pedes dicitur fiin 
gta^ff pofterior vero Ipecies dicitur MitUl^iluKi 
bk chalybs exmmyw una eademqoe metho- 
iOf uti ferrnm ex bamoHie bajl cdearea edudla, cha- 
lybs nadvus lev^ra dici poted. De iis laboribns, 
qaibiis ftcnpoi & cfaalybs adfauc ulterios trai^n- 
tOTy in hoc i^cimine niiiil dicam^^ in Opcii^ pro* 



( fi 1 

miSo'oitnh pro digniisite trodmn^ 3)i liiAfiodafii 

ferrum ofemand parandi, methodum fila ferrea 
.irafadfldi, dialybem laflbiandi &c. prolixe, me- 

thodice & metallurgice proponam , jam mihi (bflt* 

cit priacipaliora indicafife 9 quas viam ad magis ar» 
/doa fteniere poflbnt. Quos (eqtnmtiir CbroUaria » 

ex propria experientia & hac opelLi deduda, Ip©- 
cimine-ixieofiaein loiponent. 



■ COP*.OLLARIA. 

: I. Cum fnmerd aWa fine ullo additamento, fula 
in carbonibusy fub iisdem circumftantiiSy Bti ^bue^ 
matlut Bafi eakaredj foft, metaUumlargFottltfqiiod * 

folammoda in carbonibus iterum fufuiu vcrus eft 
. chalybs ; patety mmeram aiiam veram cbatybi&elld 

11. Datur ergo chalybs natarali& 

IIL Chalybs natuialts nDnqnam in fssmrn vbit^ 
kerata qnidem ignitione dnritiem perdit, fed nun- 
quam ferri naturalem tenacitatem acqokit^ iriabiUs . 
InAte eniia DBdditia; 
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IV- Hie chalybs naturaUs igaitu;; , fola in aqua 
extinffione itenim oprtimus fit chalybs. 

V. Chalybs naturalis asruginem multo fubtilio- 
rem quatn ferroin trahit » liinc quoque fubtiiiore 
gaudet terra. 

VI. Chalybs naturalis gaudet quacjam differentia 
a ferrOf hscc vero in mixtione, non in aggregatid:* 
ne ha^rct; hac differentia nun obllante, 'metalla 

. font cognata* 

VIL Differentia inter ferrum & chalybqm natii« 
ralem , a natura , non ab arte pendet. 

VIIL Ferrum chalybi affimilari poteftt hoc fit 
opeprincipii inflammabiliS) & Minx cujnsdamfub- 
ffautix; ejusmodi mgvq chalybs artificialiSi iias 
fubllantias non m mixtionem, fed in aggregation 
lie in recipit. 

IX* Chalybs artificialis , iteratis ignitionibus % 
iterum in verum ferrom abit. 

X. Ferrum Sicgenenfe licet onuiiimi optimum, 
nunquam per csementationem in chalybem motari 
poteft. 

XI. Chalybs artificialis, nunquam verum indo^^ 
tem chalybis naturalis acquirit. 
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